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(54) Schuh mit Ventilationsschicht 

(57) Schuh mit einer AuBenschicht und innerhalb 
dieser AuBenschicht verlaufenden Ventilationsschicht, 
welche zumindest auf der dem Innenraum des Schuhs 
zugekehrten Seite ein textiles Fiachengebilde aufweist, 
welches uber Abstandshalter auf Abstand von der 
AuBenschicht gehalten wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB zumindest das dem Innenraum des Schuhs zuge- 
kehrte textile Fiachengebilde zwischen 30 und 100 
Gew.-% Multifiiament-Giattgarne aus synthetischen 
Polymeren und 0 bis 70 Gew.-% weitere Game enthait. 
Insbesondere weisen diese Glattgarne einen Einzeltiter 
von mindestens 3 dtex auf. Das der Schuhinnenseite 
zugewandte textile Fiachengebilde weist gegenuber 
bisher eingesetzten eine deutlich hOhere Lebenszeit 
auf. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Schuh mit einer AuBen- 
schicht und innerhalb dieser AuBenschicht verlaufen- 
den Ventilationsschicht, weiche zumindest auf der dem 
Innenraum des Schuhs zugekehrten Seite ein textiles 
Fiachengebilde aufweist, welches uber Abstandhalter 
auf Abstand von der AuBenschicht gehalten wird. 

Ein derartiger Schuh ist aus der EP-A-0 686 498 
bekannt geworden. Wegen der auBeren Optik und auch 
wegen des im Schuhinneraum geforderten Kbmforts 
werden die dem Innenraum des Schuhs zugekehrten 
textilen Fiachengebilde ublicherweise aus aus Naturfa- 
sern bestehenden Garnen oder aus texturierten Multifi- 
lamentgarnen hergestellt. Hierbei hat es sich 
herausgestellt, daB schon nach relativ kurzer Benut- 
zungsdauer Pillbildung an der Innenseite des textilen 
Fiachengebildes zu beobachten ist. Dies zeigt sich 
daran, daB zunachst kleine KnOtchen und spater dann 
auch grOBere Knoten und Noppen sichtbar werden, die 
von aus dem textilen Fiachengebilde abgescheuerten 
Faser- bzw. Filamentenden herrGhren. Bei weiterem 
Gebrauch der Schuhe kann sogar beobachtet werden, 
daB sich in der Oberfiache des textilen nachengebildes 
zunachst Weine und dann immer grOBere Locher bilden. 

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, 
einen Schuh der eingangs genannten Art dahingehend 
zu verbessern, daB die Pillbildung auf der dem Innen- 
raum des Schuhs zugewandten Seite reduziert und 
somit die Haltbarkeit des Innenraumes des Schuhs 
erhOhtwird. 

Diese Aufgabe wird bei einem Schuh der eingangs 
genannten Art dadurch gelost, daB zumindest das dem 
Innenraum des Schuhs zugekehrte textile Fiachenge- 
bilde zwischen 30 und 100 Gew.-% Multifilament-GIatt- 
garne aus synthetischen Polymeren und 0 bis 70 Gew.- 
% weitere Game enthait. Bevorzugt enthait zumindest 
das dem Innenraum des Schuhs zugekehrte textile Fia- 
chengebilde zwischen 50 und 100 Gew.-% Muttrfila- 
ment-GIattgarne aus synthetischen Polymeren. 
Uberraschend wurde festgestelft, daB bereits durch den 
Einsatz von etwa 30 Gew.-% Multifilamentglattgarnen 
aus synthetischen Polymeren eine deutliche Verbesse- 
rung hinsichtlich der Pillbildung erreicht werden kann. 
Bereits bei einem Anteil an Multifilamentglattgarnen von 
etwa 50 Gew.-% kann man beobachten, daB haufig die 
Pillbildung erst nach der doppeften Benutzungsdauer 
gegenQber der Benutzungsdauer ohne Multifilament- 
glattgarnen einsetzt. 

Es hat sich als zweckmaBig erwiesen, wenn die 
weiteren Game texturierte Multif ilamentgarne sind. 

Als textile Fiachengebilde kommen praktisch alle 
Fiachengebilde in Frage, die aus Garnen hergestellt 
wurden, wie beispielsweise Gewebe, Gestricke, 
Gewirke und Vliese 

Bevorzugt wird ein Schuh, bei dem die Ventilations- 
schicht ein Abstandsgewirke ist, wobei eines der beiden 
auf Abstand gehaltenen Gewirke das zum Innenraum 



des Schuhs zugekehrte textile Fiachengebilde ist. Es 
handeft sich hierbei ublicherw ise um eine doppetfia- 
chige Kettenwirkware, die in der Regel auf einer Ketten- 
wirkmaschine mittels beispielsweise 5 - 7 Legeschienen 

5 hergestellt wird, wobei mindestens jeweils 2 Legeschie- 
nen gleiche Game dem Wirkvorgang zufuhren. Geeig- 
nete Abstandsgewirke sind auch unter der Bezeichnung 
Doppelraschelpiusch bekannt geworden. Derartige 
Abstandsgewirke sind in der bereits genannten EP-A-0 

10 486 498 beschrieben. Allerdings wird dort nicht offen- 
bart, aus welchen Materialien das Abstandsgewirke 
besteht. In der Regel werden die beiden die auBeren 
textilen Fiachengebilde bildenden Gewirke uber zwi- 
schen diesen hin- und hergefOhrte Monofilamente ver- 

7 5 bunden, wobei diese Monofilamente den fur die 
Ventilierung nOtigen Abstand gewahrleisten. Bei einem 
solchen Abstandsgewirke beziehen sich die erfindungs- 
gemaB angegebenen Gewichtsprozente fur die Multifi- 
lamentglattgarne und die weiteren Game auf die 

20 Gewirke ohne die Monofilamente, die zwischen den bei- 
den auBeren Gewirken hin- und hergefuhrt sind. Das 
heiBt, daB sich die erfindungsgemaB angegebenen 
Gewichtsprozente der textilen Fiachengebilde auf die 
textilen Fiachengebilde an sich, also auf solche AusfOh- 

25 rungsformen beziehen, bei denen das textile Fiachen- 
gebilde als solches und ohne Verbindung mit einem 
zweiten textilen Fiachengebilde vorliegt. Eingestellt 
werden diese Anteil e der verschiedenen Game durch 
entsprechende Zuliefermengen bei der Herstellung der 

30 Gewirke. 

Bevorzugt werden solche Schuhe, bei denen das 
Gewirke derart hergestellt wurde, daB das Glattgarn 
uber mindestens eine Legeschiene zugefuhrt wurde. 
ErfindungsgemaB hat es sich als zweckmaBig her- 

35 ausgestellt, wenn das Glattgarn einen Einzeltiter von 
mindestens 3 dtex, bevorzugt 3 bis 4 dtex aufweist. Bei 
Einsatz solcher Glattgarne zeigt es sich, daB die Pillbil- 
dung deutlich spater einsetzt als bei Einsatz der bisher 
Oblichen textilen Fiachengebilde. 

40 Der Komfort fur den Schuhtrager kann weiterhin 
dadurch erhoht werden , daB zwischen Ventilations- 
schicht und AuBenschicht eine wasserdichte, wasser- 
dampfdurchiassige Funktionsschicht angeordnet ist. 
Besonders gunstig ist ein Schuh, bei dem alle 

45 Faden der Ventilationsschicht und die Funktionsschicht 
aus einem Polymer derselben Gattung bestehen. Hier- 
durch ergibt sich auf besonders einfache Weise die fur 
eine Recyclingsfahigkett erforderliche Sortenreinheit. 
Die Recyclingsfahigkeit des erfindungsgemaBen 

so Schuhs ist insbesondere dann besonders gunstig 
gewahrleistet, wenn alle Faden der Ventilationsschicht 
und die Funktionsschicht aus Polyestern, insbesondere 
aus Polyethylenterephthalaten und gegebenenfalts 
deren Copolymeren Gattung bestehen. Als Funktions- 

55 schicht hat sich eine wasserdichte wasserdampfdurch- 
lassige Membran, die unter dem Markennamen 
SYMPATEX ® bekannt geworden ist. bestens bewahrt. 
Diese Membran wird auch als Laminat, beispi Isweise 
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auf ein textiles Fl&chengebilde laminiert angeboten. 
Beispiele 

Es wurden zwei doppelfiachige Kettenwirkwaren 
hergesteltt, wobei die Kettenwirkware A einer fur den 
Einsatz in Schuhen bekannten Kettenwirkware ent- 
sprach und Kettenwirkware B einer erfindungsgemaB 
einzusetzenden Kettenwirkware entsprach. 

Die beiden aufteren Gewirke der Kettenwirkware A 
enthielten 70 Gew.-% texturiertes Garn 76 dtex f 36 und 
30 Gew-% texturiertes Garn 150 dtex f 24, wobei beide 
Game aus Pol yethyl enter ephthal at hergesteltt waren. 
Als Abstandshalter waren Monofilamente mit einem 
Titer von 33 dtex aus Polyethylenterephthalat in die bei- 
den auBeren Gewirke derart eingewoben, daft sie zwi- 
schen diesen hin- und hergefuhrt waren. 

Die beiden auBeren Gewirke der Kettenwirkware B 
enthielten 70 Gew.-% Glattgarn 76 dtex f 24 und wie- 
derum 30 Gew-% texturiertes Garn 1 50 dtex f 24, wobei 
beide Game aus Polyethylenterephthalat hergesteltt 
waren. Als Abstandshalter waren ebenfalls Monofila- 
mente mit einem Titer von 33 dtex aus Polyethylenter- 
ephthalat in die beiden auBeren Gewirke derart 
eingewoben, daft sie zwischen diesen hin- und herge- 
fuhrt waren. 

Beide doppetfiachigen Kettenwirkwaren wurden in 
nassem Zustand einem Scheuertest gemaB SATRA 
Test Method PM 31 (The SATRA Martindale Abrasion 
Machine for upper And Lining Materials), March 1989 
unterzogen. Bei der Kettenwirkware A wurden erste 
Pills (kleinste Knotchen) nach etwa 5.000 Scheuertou- 
ren und erste kleine Locher nach etwa 10.000 Scheuer- 
touren sichtbar, wahrend bei Kettenwirkware B erst 
nach etwa 20.000 Scheuertouren erste Pills und nach 
etwa 30.000 Scheuertouren erste kleine Locher sicht- 
bar wurden. Durch Einsatz der erf indungsgemaB gefor- 
derten Glattgarne laBt sich also die Lebensdauer der 
Kettenwirkware im Schuh deutlich erhohen. 

Patentanspruche 

1 . Schuh mit einer AuBenschicht und innerhalb dieser 
AuBenschicht verlaufenden Ventilationsschicht, 
welche zumindest auf der dem Innenraum des 
Schuhs zugekehrten Seite ein textiles Fiachenge- 
bilde aufweist, welches Gber Abstandshalter auf 
Abstand von der AuBenschicht gehalten wird, 
dadurch gekennzeichnet, daB zumindest das dem 
Innenraum des Schuhs zugekehrte, textile Fiachen- 
gebikJe zwischen 30 und 100 Gew.-% Muitrfila- 
ment-Glattgarne aus synthetischen Polymeren und 
0 bis 70 Gew.-% weitere Game enthait. 

2. Schuh nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, 
daB zumindest das dem Innenraum des Schuhs 
zugekehrte textile Fiachengebilde zwischen 50 und 
100 Gew.-% Multifilament-Glattgarne aus syntheti- 



schen Polymeren enthait. 

3. Schuh nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die weiteren Game texturierte Multrfi- 

5 lamentgarne sind. 

4. Schuh nach einem Oder mehreren der AnsprQche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Ventilati- 
onsschicht ein Abstandsgewirke ist, wobei eines 

10 der beiden auf Abstand gehaltenen Gewirke das 
zum Innenraum des Schuhs zugekehrte testile Fia- 
chengebilde ist. 

5. Schuh nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 
15 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB das Gewirke 

derart hergestellt wurde, daB das Glattgarn uber 
mindestens eine Legeschiene zugefuhrt wurde. 

6. Schuh nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 
20 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Glattgarn 

einen Einzeltiter von mindestens 3 dtex aufweist. 

7. Schuh nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB das Glattgarn 

25 einen Einzeltiter von 3 bis 4 dtex aufweist. 

8. Schuh nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Ven- 
tilationsschicht und AuBenschicht eine wasser- 

30 dichte, wasserdampfdurchiassige Funktionsschicht 
angeordnet ist. 

9. Schuh nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB alle Faden der 

35 Ventilationsschicht und die Funktionsschicht aus 
einem Polymer derselben Gattung bestehen. 

10. Schuh nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB alle Faden der 

ao Ventilationsschicht und die Funktionsschicht aus 
einem Polyehtlenterephthalaten Gattung bestehen. 
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Abstract (Basic) : EP 857433 A 

This new shoe has an outer layer and a ventilation layer 
within . On 

at least the inner side, the latter has a textile surface 
structure . 

Spacers keep this away from the outer layer. At least the textile 
surface contains 30-100% multifilament smooth yarn of synthetic 
polymers and 0-70% of further yarn. Preferably there is a 
watertight, 

water- vapour impermeable functional layer between the outer layer 

and 

the ventilation layer. All fibres of the ventilation layer and the 
functional layer are based on polyethylene terephthalate . 

USE - To make a shoe lining with increased life. 

ADVANTAGE - Pilling on the inside is reduced with this shoe. 

This 



increases the stability and life of the shoe interior. Only 30 wt% 

of 

multifilament smooth yarn comprising synthetic polymer gives a 
surprising improvement in terms of reduced pilling. 50% doubles the 
life to the point of pilling. There is no limitation on the type of 
fabric used, weave, knit and fleece are all suitable. 
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